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Abstract not available for DE2055648 

Abstract of corresponding document: GB1 337343 

1337343 Making commutators for electric motors 
C CONRADTY 27 Oct 1971 [12 Nov 1970] 
49888/71 Heading B3A [Also in Division H2] To 
suppress radio and television interference, the 
segments 2 of an electric motor voltage 
dependent commutator are applied in an elec- 
trically conductive manner to an either dis- coidal, 
as shown, or cylindrical, Figs. 3 and 4, voltage 
dependent resistor 1 . Several manu- facturing 
examples are described, wherein the segments 
may be a metallic coating sprayed on to the 
resistor, reinforced by plating and subse- quently 
polished; or to such a coated resistor are bonded 
or soldered stamped Cu segments; or instead of 
the foregoing separate segments the latter are 
applied to the resistor while still inter- connected 
by a central web which is subse- quently 
stamped or drilled out; or the segments may be 
coated with a conductive adhesive and pressed 
on to an uncoated resistor. Connections to rotor 
coils may be made via solder lugs 5, and the 
invention is applicable to RHP., or instru- ment, 
motors. 


FIG.1 


2 



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide 


http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=DE2055648&F=0 


3/10/2006 


<g) ItllCL: 
BUNDKSRBPUHLIK DBTJTSCBUfcAND 


d Putsches 



PATENTAMT 


H01r,39/04 

H 01 r f 39/54 T 


Deutsche KL: 21 dl, 11 


5" 


/I 


® 
@ 


Auslegeschrift 2 055 648 


* . 


Akl 
Anmeldetag: 


P tO 55 <S48-«2 
12. November 1970 


Offenlegunfistag: 18. Mm 1972 
Austegetag; 28. September 1972 


AuBstelhmgsprioiitat: — 


® 
@ 

® 


® 


Unionsprioritat 

Datum: 
Land: 


Bezeichaung: 


SpannungsabhSnpger KoLlektor fur Klein- Oder Kleins tmotoren 
und Verfahren zu seiner Herstellung 


® 

© 


Zuuatzfcu: 
Ausadheidung audi 
Anmeldcr: 


Fa. C Conradty, 8500 Nurnberg 


Vertreter gun. § 15 PatG: — 


® 


Ate Brfinder btnannt; Mayer, Hermann, 8501 RUckersdorf; 

Graeff , Wolfgang, 8430 Neumarkt 


FOr die Beurteflung der Patentffihigkeit in Betracht gezogene Dnicksdtriften: 
DT-OS 1 463 898 


gBl CHNPKO gH BLATT J 


ilWI'l!-' 


Nt 
InL CLz 
Deutsche KL: 


2055648 
H «lr, 39/0* 
21dl.ll 

28. September 1972 


FIG. 1 


FIG 3 



P 


FIG. 2 


FIG. 4 


2 055 648 


3 


2 


• P atentanspruche: 

I. SpaDmmgsabhangjger Kollektor fur Klein- 
oder Kleinstmotoran, dadurch gckenn- 
zeichnet, daB als tragender Bestandteil ein 
scheibea- oder zylinrierf5rmiger Spannungsab- 
hangiger WIderstaiid client, auf den die Kollektor- 
seemente elektrisch lei tend aufgebracht sind 


Widerstandsring auf die Motorwefle gescnoben, wo- 
durch die Unwuchten vermieden werden konntEo. 
Diese Widerstands-inge wurden auf oner Oder auf 
beiden Seitenflfichen mil segmentfonmgen i Kontafct- 
Aachen veisehen und zwarin einem Abstandvunetwa 
1 0 mm vonemander. Die dazwischenfiegeuden span- 
nunfisabbangigen Widexstfinde wurden mit den ent- 
spSden Rotorspulen parallel gescbaltet Nach 
Anloten des Wideratandsringes wurde dann derKoI- 


TverfS^ HersteS eines ^armungs- xo lektor selbst anf die Motorwelle gescnoben, befcstigt 


abhangfeen KoHektors for Klein- oder Kleinstmo- 
toxeo -nark Anspruch 1, dadnrch gekennzeicnnet, 
daB auf den gpgnn"Pfi gnM ** Tt g'gP :T1 Widerstand 
eine Schicht mil segntentfamrigen KonraktflSchen 
aufgebracht und galvanisch verstarkt wird. 

3. Verf-Jren nach Anspruch2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB auf die segmentformigen Kon- 
taktflSchen gestanzte Segmente aus Kupferblech 
oder einem anderen leitfahigen Material aufgeld- 


und ebenfalls angelotet. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, em en 
spannuiig^abhangigen Kollektor fiir Klein- oder 
Kleinstmomren zu schaffen, der die Hgenscnaften 
is eines spannungsabhangigen Widerstandsringps und 
eines Kollektors in einem einzigen Bauteil vereinigt. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch ge- 
lost, dafi als tragender Bestandteil ein scheiben- oder 
zylinderfSnniger spannungsabhangiger Widerstand 


ttToder mit einem leitfahigCT Kleber aufgeklebt ao diem, auf den die Kollektoreefimente elektnsch ki- 


werden. 

4. Verfahren nach AnspTuch3, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi die gesianzten Segmente als ein 
zusammenhangendes Snick auf die segmentfonni- 
gen Kontaktflajchen aufgeiatet odtr leitfahig auf- as 
geklebt werden und daB die Trcnnung der zusam- 
menhangenden gestanzte n Segmente nach dem 
Loten oder KLeben auf di Widerstande durch 
Ausstanzen oder Ausbohren der Verbindungs- 
stege erf olgt. 

5. Verfahren nach Anspruch 3 oder 4, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Material fur die segment- 
fdrmigen KontaktflSchen vor dem Ausstanzen der 
Segmente mit leitfahigem Kleber bescbichtet wird 
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tend aufgebracht sind. 

Ati Hand der Zeichnung und der nachstehenden 
Beispiele wird die Erfindung ira einzelnen naher er- 
iautert 

F i g. 1 ist eine Draufsicht auf einen scheibenformi- 
gen Kollektor; 

Fig. 2 stellt einen Schnitt durch den Kollektor 

nach Fig. 1 dar; 

Fi g- 3 zeigt einen zylindrischen Kollektor und 
Fig. 4 ist ein Querschnitt durch den Kollektor 

nach F i g. 3. 

Die erfindungsgemfifien Kollektoren bestehen aus 
scheiben- oder zylinderf8rrnigen spannungsabhllngi- 


Kmciuc imi aaum ^ fBm WW w. — . gen Widerstanden 1 mit drei oder behebig vieien 

6 Verfahren zur Hersteliung eines spannungs- 35 darauf befindlichen Ko]lektorsegmenten2 aus Kup- 
abhangigen Kollektors fur Klein- oder Kleinstmo- fer oder anderen leitfahigen, fur diesen Zweck geeig- 
toren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, neten Materialien, die euierseits der Kontakuerung 
daB auf den spannungsabhangigen Widerstand mit des spannungsabhangigen Wderstan^es, andererseits 
einem leitfahigen Kleber beschichtete KoUektor- als Kollektor cfienen. Die KoUektorsegmente 2 sind 
seemente aus Kupferblech oder einem anderen ao durch eine leitende Schicht 3 mit dem Widerstand 1 
■, - » :_t • ,»r 0ram anhSnopru oWtrlcrh wrhnnden. Zwischen den Koliektorseg- 


leitfaliigen Material in einem zusammenhSngen- 
den Stuck aufgeklebt werden und daB die Tren- 
nung der KoUektorsegmente nach dem Aufkleben 
durch Ausstanzen oder Ausbohren erf olgt. 
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Die Erfindung betrif ft einen spannungsabhangigen 
Kollektor fur Klein- oder Kleinstmotorcn. 

Bei diesen Klein- oder Kleinstmotoren mit schei- 
ben- oder zylinderformigen Kollektoren ist es erfor- 
deriich, die Funkentstorung durch einen spannungs- 
abhangigen Widerstand so vorzuuehmen, daB ein 


eiektrisch verbunden. Zwischen den Kollektorseg- 
menten 2 Hegen die spannungsabhangigen Wider- 
stande 4. Der AnschluB der Rotorspulen erfolgt an 
den Lotfahnen 5. 

Beispiel 1 

Scheiben- oder zyUnderformige spannungsabhan- 
gige WiderstHnde werden auf an sich bekannte Art 
durch Spritzen oder andere Methoden kontaktiert, 
30 d.h. t mit einer metaHischen Schicht versehen. Die 
Kontaktierung weist die fttr die Kommuuening not- 
wendige Segmentform mit den entsprechenden Ab- 
standen auf; bei scheibenfflrmigen Widerstanden 
Kreissegmente, be! zylindrischen Widerstanden Strei- 


mtiglichst geringer Aufwand an Material und Arbeits- 55 fenparallel z ^ 1 ^8^^ 1 (^^^^ un £^^ 

zeit notwendig ist ' ' ^^1.-^ ^ ..^ 

Es sind Kollektoren fiir Klein- und Kleinstmotaren 
bckannt, die aus einem scheiben- oder zylinderf Qrmi- 
gen TrSgerkfirper aus isolierendem Material und dar- 
auf aufgebrachten Kupfersegmenteu bestehen, bei de- 60 
nen die Funkentsrdrung durch ^n!6ten von drei klei- 
nen Widerstandsscheiben in die Rotorwicklung vorge- 
nommen wurde. 

Diese Bauweiae bedingt jedoch das Auftreten von „ t _ ^ 

Unwuchten beim Betrieb des Elektromotors und ge- 6s der aufgelbtet oder mit einem leitfahigen Kleber aut- 
ringere Laufzeiten durch Lagerschaden. geklebt. 

Man hat daraufhin an Stelle der drei kleinen FUr das Anidten der Rotorspulen wdsen die Kol- 
Wideretandsacheiben einen spannungsabhangigen lekiorsegraente an ihrer AuBenseite Lotfahnen auf. 


Die vorhandenen Kontaktsegmente werden galva- 
nisch verstfirkt und anschlieBend poliert. 

Beispiel 2 

Die scheiben- bzw. zylinderformigen spannungsab- 
hangigen Widerstande werden wie in Beispiel i kon- 
taktiert Auf die kontaktierten Fiachen werden aus 
etwa 04 mm starkem Kupferblech odei anderem leit- 
flhigen Material gestanzte KoUektorsegmente entwe- 
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Beispiel 3 


Die Kontaktiexnng der spannxmgs; 
Widerstande erxblgt wie in Beispiel I* Die in threr 
Mitte noch ztigammenLaagenden gestanzten Kollek- 
torsegmea tjj werden in eon em Arbcitsgang anf die 
Kxmtaktfmcben des spannnngyabhSngigBn Wider- 
aufgelBtet oder airfgeklebt, urn emeu genauen 


Abstand zwischen den eanzelnen Kollekforsegnienten 


zu 


Die Verbindungsstege zwischen den Segmenten 
werden nach Befestigung der Kollekto raegmeatc aus- 
gestanzt oder aosgebohrt, damit die Segmente " 
mctaHische Verbindung nnl 


Beispiel 4 

Eine weitere Vereinfachung gegenttber den Beispie- 
lea 2 und 3 ergibt sich dadurch, daB man die Kollek- 


torsegmente vor oder nach dem Ausstenzen mrt leitfa- 
Heem Kleber beschichtet und die Segmente auf den 
Tmkontaknerten Widerstand arf?reBL Auf diese 
Weise wixd in einem Arbeitsgang der WiderstHnd icon- 

S taktiert und der Kollektor moutiert Noch voxlianden^ 
Verbindungsstege werden wie in Beispiel 3 ausge- 
stanzt odeTan&gebohrt. Die Verlotung der Rotorspu- 
len erfolgt an den Ldtf ahnen. 

Die mit der ErBndung erzielten Vorteile beatehen 
uo darin, daB der fur die Fnnkentstorung notwendige 
spannungsabhan^ge Widerstand mid der fur die 
Kommutierung bendtigte Kouektor eine baufiche Em- 
heit bilden. Ea entfaHi dadnrch die gesonderte Anf- 
bringnng eines spannungsab hangig en Widerstandes 

is auf die Motorwelle und dessen zusatdiche VerlStung 
mit den Rotorspulen und dem Koliektor sowie die 
Verwendung eines besoudarn Tragcrkorpers aus iso- 
lierendem Material fur die Kollektorsegmente. 
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